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Feinbearbeitete Oberfiache der Bolzenlocher eines Kolbens 



BESCHREIBUNG 

10 

Die Erfindung betrifft einen Kolben fur eine Brennkraftmaschine mit einem Schaftteil, 
in dem zwei Bolzenlocher zur Aufnahme eines Bolzens angeordnet sind, gemafl den 
Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspruches 1. 



CO 



15 Kolben fur Brennkraftmaschinen. insbesondere einteliige oder auch nnehrteilige Kol- ^ 
ben (Pendelschaftkolben). sind bekannt. Solche Kolben weisen im Schaftbereich $ 
zwei Bolzenlocher auf. die zur Aufnahme eines Bolzens ausgebildet sind, uber den ^ 
der Kolben mit einem Pleuel verbunden ist. Beim Betrieb des Kolbens kommt es zu ^ 
einer Relativbewegung zwischen dem Bolzen und dem Bolzenloch, so daft diese q 

20 Materiaipaarung Gleiteigenschaften aufweisen muli. Je nach verwendeter Material- O 
paarung kommt es allerdings zu Schwierigkeiten mit den Gleiteigenschaften. so dali ■< 
ein Fressen vorkommen kann. Zur Vermeidung des Festfressens sind schon ver- 
schiedene Moglichkeiten vorgeschlagen worden, Eine Moglichkeit besteht darin, in 
das Bolzenloch eine Buchse einzusetzen, die aufgrund ihrer Materialeigenschaft ein 

25 Fressen mit dem Bolzen verhindert. Das Einsetzen einer Buchse ist allerdings bei 
der Herstellung, insbesondere der Serienherstellung von Kolben aufwendig und be- 
deutet das Handling von zusatzlichen Teilen, aufierdem mufi diese Buchse separat 
von dem Kolben hergestellt werden. 

30 Weitere Moglichkeiten zur Verhinderung des Fressens des Bolzen im Bolzenloch 
sind darin zu sehen, daft in das Bolzenloch eine Nut eingebracht wird. die nicht um- 
laufend ist und von aufien, insbesondere von einem Kuhlkanal oder aus dem innen- 
bereich des Kolbens mit einem Schmiermittel versorgt wird. Eine solche Nut hat al- 
lerdings den Nachteil, dall durch sie nur eine Schmierung an ganz bestimmten Be- 
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reichen der Paamng Bolzen/Bolzenloch gewahrleistet ist. Aulierdem mufl dafur Sor- 
ge getragen werden. dad das Schmiermittel, melstens Motorol. in diese Nut gelan- 
gen kann. Hierzu sind aber aufwendige MaBnahmen erforderlich, gerade dann, wenn 
diese Nut Qber einen Kuhlkanal des Kolbens mit Schmiermittel versehen werden soil. 

5 Hierzu muR dann ausgehend von der Nut in Richtung des Kiililkanales eine Verbin- 
dung eingebracht werden, wodurch sich die Herstellung des Kolbens aufwendig ge- 
staltet. Eine weitere, der radial umlaufenden Nut ahnliche MaHnahme ist die Einbrin- 
gung einer spiralformigen Rille in die Oberflache des Bolzenloches, was jedoch eine 
aufwendige Herstellung bedingt und hinsichtlich der Gleiteigenschaften keine zufrie- 

10 denstellenden Ergebnisse brachte. 

) Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Gmnde, einen Kolben fiir eine Brennkraft- 
maschine bereit zu stellen, mit der auf einfache Art und Weise die Gleiteigenschaft 
des Bolzens in dem Bolzenloch des Kolbens verbessert und ein Fressen zuverlassig 
15 verhindert wird. 

Diese Aufgabe ist durch die Merkmale des Patentanspnjches 1 gelost. 

Erfindungsgemad ist vorgesehen, daft die Oberflache des Bolzenloches eine Viel- 
20 zahl von kraterformigen Vertiefungen aufweist. Damit ist die Oberflache des Bolzen- 
loches zum Beispiel mit der an sich bekannten Oberflache eines Golfballes ver- 
gleichbar. Diese Vielzahl der kraterformigen Vertiefungen hat den Vorteil, dass das 
' Olhaltevolumen vergrofiert wird und sich in ihnen das Schmiermittel, insbesondere 
Motorol. sammelt und einen Gleitfilm bzw. ein Tragpolster bilden kann. Durch die Bil- 
25 dung dieses Gleitfilmes wird aufgrund der Relativbewegung des Bolzens in dem Bol- 
zenloch wirksam ein Fressen verhindert. Gleichzeitig behalt das Bolzenloch in aus- 
reichender Weise seine fur den Bolzen wichtigen tragenden Eigenschaflen. Von be- 
sonderem Vorteil ist es. dali die Vertiefungen in etwa kreisfSrmig sind. so daS einer- 
seits ausreichende Vertiefungen entstehen. die das Schmiermittel aufnehmen kon- 
30 nen und andererseits die Krater der Vertiefungen, die beim Aniagewechsel das 
Wegflieden des Ols verhindem. Bei dem Strahlgut handelt es um ein Material, das 
eine definierte Kornung hat, beispielsweise um K6mer. die weitesgehend Kugelfomi 
aufweisen. Mit diesem Strahlgut, das mit hoher Geschwindigkeit ausgebracht wird, 
werden die Oberfiachen der BolzenlScher beaufschlagt, so daB die Komer dort beim 
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Auftreffen die kraterformigen Vertiefungen erzeugen. aber selber nicht in das Materi- 
al des Kolbens eindringen. 

Dabei ist ein weiterer Vorteil, dali beim Kugelstrahlen durch das Kaltverformen Druk- 
keigenspannungen in die OberflSche induziert werden, die zur Festigkeitssteigerung 
5 beitragen. 
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SFEi im 
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1 . Kolben fur eine Brennkraftmaschine mit einem Schaftteil, in dem zwei Bolzenlo- 
cherzur Aufnahme eines Bolzens angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Oberfiache der BolzenlScher eine Vielzahl von I<raterf6rmigen Vertiefun- 
gen aufweist. 

2. Kolben nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da& die Vertiefungen in et- 
wa kreisf6rmig sind und insbesondere bei Raumtemperatur eingebracht werden. 

3. Kolben nach Anspruch 1 Oder 2. dadurch gekennzeichnet, daB die Vertiefun- 
gen mittels einem Strahlgut, das eine definierte Kornung hat, in die Oberflache 
einbringbar sind. 

4. Kolben nach Anspnjch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlgut ein Ku- 
gelstrahlgut ist. 



